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L'invention conceme I'introduction de laitier dans 
une lingotiere de coulee continue de metaux. 

Plusieurs procedes ont deja et6 utilises pour in- 
troduire des iaitiers dans ies Ibgotieres de coulee 
continue, Les iaitiers ont par exemple ete intro- 
duits h r6tat iiquide, ou bien sous forme de bri- 
quettes, ou bien encore sous forme de poudre Tin- 
troduction etant alors effectuee soit a la main soit 
au moyen de dispositifs a vis tels que des dispo- 
sitifs a vis d'Archimede. 

Les differents procedes et les differcntes instal- 
lations connues presentent des inconvenients. 

L'alimentation d'une lingotiere en laitieis liquides 
necessite en effet un appareil special et cotiteuK 
pour la fusion du laitier et son introduction au 
moyen de goulottes particuiieres. 

yalimentation manuelle en Iaitiers solides, soit en 
briquettes soit en poudre ne donne pas une bonne 
repartition du laitier a la surface du metal et ne 
permet pas un reglage quantitatif precis entre des 
limites predeterminees. 

L*alimentation d'une lingotiere en laitier pid- 
verulent au moyen d'une vis d'Archimede ne per- 
met pas non plus une bonne r^artition a la sur- 
face du m&al. 

L'invention remedie A ces inconvenients et a pour 
objet un procede et tm dispositif d'introduction de 
laitier permettant une reduction du prix des instal- 
lations necessaires, augmentant la qualite de la re- 
partition du laitier sur le metal liquide, permettant 
un reglage quantitatif de rintroduction du metal et 
assurant une excellente fluidisation du laitier au- 
dessus du metal liquide contenu dans la lingotiere. 

Selon Tinvention, le procede d'intioduction de 
laitier dans une lingotiere de coulee continue de 
metaux est caracterise par le fait que le laitier 
sous forme pulv6ndente est m^ange a un gaz re- 
ducteur tel que par exemple du butane ou du pro- 
pane et est vehicule par ce gaz jusqu'au-dessus du 
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metal liquide ou il est distribue par une serie 
fices ouverts vers le metal. 

L'invention porte egalement sur le dispositif d'in- 
troduction du laitier qui est caracterise par le fait 
qu'il comporte au moins un circuit d'arrivee d'un 
gaz reducteur, au moins un reservoir contenant du 
laitier pulverulent, des moyens pour inlroduire oe 
laitier dans le courant de gaz reducteur, des con- 
duits d'amenee du melange de gaz et de laitier dans 
la lingotiere au-dessus du metal liquide, et des 
moyens de repartition de ce melange au-dessus du 
metal liquide. 

L'invention va maintenant etre decrite avec plus 
de detail en se referant a des modes de realisation 
donnes a titre d'exemple et representes sur les 
dessins. 

La figure 1 est une coupe verticale d'une lingo- 
tiere pour coul^ continue, par un plan parallMe a 
une grande face de la lingotiere, oette dernidre 
etant combinee avec un dispositif d'introduction de 
laitier selon l'invention : 

La figure 2 represente ime variante de realisation 
du reservoir contenant le laitier pulverulent a in- 
troduire dans la lingotiere; 

La figure I represente une lingotiere 1 pour la 
coulee continue des metaux dans laquelle le metal 
liquide est deverse par ime canide 2 plongeant 
dans le metal. La canule 2 regoit le jet de metal 
liquide provenant d'une busette 3 d'une poche de 
coulee 4. 

Le dispositif d'introduction de laitier comporte 
une tremie 5 remplie de laitier pulverulent et fer- 
mee a sa base par un pointeau 6 menage a I'exti-e- 
mite d'une tige filetee en 7 sur une partie de sa 
longueur et engagee dans un taraudage menage dans 
le couvercle 8 de la tremie. 

Une poignee 9 permet de r^gler I'ouverture a la 
base de la tremie, c'est-^-dire de r^ler I'ecoule- 
ment du laitier pulverulent. 


Prix du fascicule : 2 fronts 


[1,474.697] — 2 

Le kider pulvertdent, poussi par un gaz com- 
prime par exemple, tombe dans ime chambre d'in- 
jection 10 et arrive dans une can^ation 11 dans 
kquelle circule un gaz reducteur tel que du butane 
ou da propane. 

La canalisation 11 alimente des enceintes 12 
ayant par exemple k forme de boitiers ou de tubes 
et dont le fond 13 est perce d'orifices ouverts vers 
le m6tal Uquide. 

Le kitier pulverulent existant dans k tremie^S 
pent etre soumis a une pression d'un gaz comprime 
par Tintermediaire d'un conduit 14. Le kitier pid- 
verulent passe ensuite dans k conduit 11 oil il est 
entraine par le jet de gaz, et le m6knge de gaz 
reducteur et de kitier est envoye sur le bain me- 
tallique en etant parfaitement reparti par les ori- 
fices 13 des enceintes 12, ces demieres peuvent 
d'aiflenrs etre situees autour de k canule 2 d'in- 
troducdon du metaL 

Le re^age quantitatif de ralimentation de k lin- 
gotiSre en kitier pidvendent est fait fadlement au 
moyen du pointeau 6 acdonne par k poignee 9. 

La figure 2 represente une variante de realisa- 
tion pour kqpielie Farrivee du iaitier pidverulent 
dans le conduit 11 se fait par Tinterm^diaire d'une 
chambre d'injection IS aliment§e par une vis d'Ar- 
chimede 16. Le re^age quantitatif de I'arrivee du 
kitier pulverulent est alors fait par re^age de k 
Vitesse de rotation de la vis d'Archimede 16. 

L'invention permet non seulement de repartir uni- 
f ormement le Iaitier a k surface du m^tal liquide 
dans k lingoti^, mais un avantage essentiel du 
proc^d§ selon Tinvention et de I'lnstalktion qui 
vient d'etre decrite est ^augmentation de la fiui- 
dite du iaitier forme du fait que oe Iaitier est in- 
troduit en meme temps que le gaz" combustible 
et que ce dernier s'enflamme aussitot qu'ii penStre 
dans la lingotiere en apportant des calories sup- 
plementaires au kitier. 

On obtient done un avantage tout a fait parti- 
cidier du fait de k r%»artition au-dessus du metal 
liquide d'un meknge d'un gaz reducteur et du Iai- 
tier, ce meknge permettant une fluidisation du ki- 
tier en plus d'une exceHente repartition. 

On a constate que ce precede assurait une ame- 
lioration de I'etat de surface et de k structure d'un 
lingot coide en continu. 

Bien entendu Tinvention n'est pas limitee par 


les detaib des modes de realisation qui viennent 
d'etre decrits, ceux-ci pourraient etre modifies sans 
sortir du cadre de Finvoition. Par exemple, k ca* 
nule 2 pourrait etre ronpkcde par un autre organe 
d'introduction du m§tal liquide sous le niveau du 
metal existant dims k lingotiere. 

RES1Bl£ 
L'invention a pour objet : 

P Un precede d'introduction de kitier dans une 
lingotiere de coidee continue de melaux caracterise 
par le fait que le kitier sous forme pulvemlente 
est melange a un gaz reducteur td que du butane 
ou du propane et est vehicide par ce gaz jusqu'au- 
dessus da metal liquide ou fl e^ distribue par 
une serie d'orifices ouverts vers k m€tal. 

2^ Un dispositif d'introduction de Iaitier dans 
une lingoti^ de coidee continue de metaux, carac* 
lerise par les points suivants consideres isolement 
ou en combinaisan : 

a, Le dispositif comporte au moins un circuit 
d'arrivee d'un gaz reducteur, au moins un r&ervoir 
contenant du kitier pulverulent, des moyens pour 
introduire ce kitier dans le courant du gaz reduo 
teur, des conduits d'amenee du mSangc de gaz el de 
kitier dans k lingotiere au-dessus du metal liquide 
et des moyens de repajrtition de ce m3ange au- 
dessus du metal Hquide ; 

6- Les moyens d'introduction du Iaitier pulveru- 
lent dans k courant de gaz reducteur comportent 
une chambre d'injection dlsposee i k base d'une 
tremie foimant reservoir de kitier; 

c. La base de k tremie est equipee d'un poin- 
teau de re^ge du passage du Iaitier ptdv€ralent; 

<£. La tr€mie est eqnip§e d'tme vis d'Archimede 
k Vitesse de rotation re^aMe alimratant k chambre 
d'injection disposee a la base de k tr&nie; 

e. Les moyens de repartition du m3ange de gaz 
et de kitier ptdvOTident sent constitues i>ar des en- 
ceintes en communication avec ks conduits d'ame- 
nee du mSange, ces enceintes comportant une serie 
d'orifices ouverts vers le m^tal. 
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